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Magnetregistreringselement med ljuskansligt skikt 



FGreliggande uppf inning avser en magnetregistreringsb&rare 
omfattande ett magnetiserbart skikt och ett ljuskansligt skikt. 

Det ar kflnt att magnetregistreringselement kan framst&llas i 
olika former, exempelvis magnetband, filnu plattor, kort och trummor. 
HSrvid kan det magnet is erbara skiktet Utforas sj&lvbarande eller fram- 
stallas som ett skikt , som anlagges pa en b Sir are., exempelvis en film 
av cellulosatriacetat 5 polyvinylklorid, polyester eller till och med 
pa metallplattor. LSmpliga magnetiserbara material &r exempelvis jgrn- 
oxider 3 j&rn_, kobolt eller nickel eller legeringar med dessa element, 
eller kromdioxid. Det mest kfinda exemplet pa ett magnetiskt registre- 
ringselement &r det i handeln tillgSngliga magnetbandet . 

Det £r averi k&nt att magna tiska och optiska registreringar kan 
kombineras pa en gemensam barare i bandform, vilket exempelvis gQres 
vid videomagnetband och biograffilm med ljudspar. I det fSrsta fallet 
anv&ndes ett videos par med normal bredd och av rent magnetisk typ 
bredvid ett ljudspar, men i det andra fallet tomb iner as en magnet- 
regis trering med ett silverhalidemulsionsskikt . Magnetsparet kan till 
och med i efterhand anbringas pa det f ardigbehandlade fotografiska 
materialet, exempelvis genom en lamineringsprocess enligt tyska 
patentet 1 204 811. 

Olyckligtvis har dessa processer den nackdelen, att de medfor 
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h5ga kostnader ftfr apparatur f8r den elektromagnetiska registreringen . 
under det att kombinationen av en silverhalidemulsion med ett magnet- 
sp&r medfor fotografisk bearbetning 3 som ej endast &r komplicerad utan 
Sven omfattar ett flertal behandlingssteg, 

Bildregistreringen och tillhSrande ljudregistrering ligger dess- 
utom ej i samma l£ge pa registreringsb&raren eftersom de bada typerna 
information normalt reproduceras vid olika punkter i atergivningsappara- 
turen. HSrigenom 2r det sv&rt att klippa och skarva filmer av detta 
slag med magnetljudsp&r. 

FSr manga Sndam&l finnes behov av registreringselement , vilka 
kan upplagra s&v&l optisk som akustisk information for samtidig och 
synkron* avlSsning. For detta Sndam&l har redan foreslagits att direkt 
l&sbar information skall tryckas pa baksidan av en magnetisk registre- 
ringsb&rare, Olyckligtvis har denna tryckmetod visat sig ge upphov till 
starningar eftersom den har ofSrdelaktig inverkan pa den magnet iska in- 
formationen pa grund av att det pa ytan kSnsliga magnetiserbara skiktet 
kan skadas under tryckning. Dessutom upptrSder svarigheter vid tryckning 
av stora langder magnetband med kontinuerlfe text, Vidare foreligger 
risken att trycksvSrtan suddas ut 5 sSrskilt nar banden avspelas upp~ 
repade ganger. 

Avsikten med fSreliggande uppfinning &r att astadkomma ett 
registreringselement f6r registrering av optiska och akustiska signaler, 
vilket &r l&tt att tillverka och anvSnda och vilket mojliggSr synkron 
atergivning av b&da typerna information. 

Detta uppn&s med ett registreringselement ; som enligt uppfin- 
ningen uppvisar de i bifogade patentkeav 1 angivna kSnnetecknen . Kon~ 
ventionella material kan om sa onskas anv&ndas for de olika bestands- 
delarna hos regis treringsb&raren. 
L r iuskansligt skikt 

De ljuskSnsliga skikten innehaller polymera filmbildare som 
forn&tas vid de exponerade omradena och d£r blir olosliga. De oexpanera- 
de delarna kan avlagsnas genom behandling med lUmpligt lSsningsmedel . 
En relief bild av originalet erhalles pa detta s&tt, Skikt av detta slag 
kan behandlas i gult ljus eller till och med dagsljus. 

En mingfald olika under ljusinverkan f ornatningsbara skikt kan 
anv&ndas for mafeerialet enligt uppf inningen . Det enda kravet som maste 
uppfyllas Sr att under behandlingen, dvs under upplosning av de oexpone- 
rade och ej fSrn&tade delarna av skiktet 9 skall ett losningsmedel kunna 
anv&ndas 5 som ej paverkar vare sig det magnetiserbara skiktet pa 
b&rarens andra sida. eller sjaiva b^raren. Om sa Snskas kan de fornrlt- 
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ningsbara skikten anvSndas tillsammans med adhesivskikt for att fram- 
kalla adhesion mellan skiktb^raren och de f Ornajbningsbara skikten. 

Lampliga material for ovannSmnda Sndamal Mr syntetiska poly- 
merer innehallande genom ljusinverkan f ornatningsbara grupper eller 
fSrnatningsbara ljuskansliga Smnen. 

Som exempel pa sadana .airmen kan n&nnas reaktionsprodukter av 
polyvinylalkohol eller sampolymerer av denna innehallande kanelsyra- 
rester, exempelvis av det slag., som beskrives i franska patentet 
1 004 922 eller tyska patenten 1 063 802- och 1 D63 303 ; 

Lampade polymerer med azidogrupper beskrivs exempelvis i 
brittiska patenter! 843 l4l, 843 542 och 815 471. Polymerer innehallande 
sulf azidogrupper av det slag, som beskrivs i tyska patentet 1 224 494 
eller beigiska patenten 665 427 och 645 428 ar Sven lampliga. Lampliga 
polyvinylbensylforeningar beskrivs i brittiska patenten 844 767 , 
822 932 och 1 09 S 892. N&nnas bor aven polymerer innehallande tionaften- 
-dioxidgrupper av det slag, som beskrives i exempelvis franska patentet 
1 509 785. 

De under ljusinverkan fornStbara eller polymeriserbara skikten 
for anvandning enligt uppfinningen fargas f Sretr&desvis efter eller 
samtidigt med framkallning for att oka kontrasten hos den optiska 
registreringen i fSrhallande till skiktbSraren, dvs baksidan av bararen 
med det magnetiserbara skiktet. 

I samband harmed fSredras m5r&a. a exempelvis svarta eller mork- 
bla. fargningar^ som ger utomordentlig kontrast pa exempelvis metall- 
barare. Via relativt mSrka barare, exempelvis baksidan av magnet band 
pa transparent film, ar en ytterligare okning av kontrasten ofta 5nsk- 
vard trots fargningen av det fernatbara eller f otopolymeriserbara 
skiktet. Detta kan uppnas pa olika satt. Exempelvis kan antingensjaiva 
bararen forses med pigment , exempelvis titandioxid 9 eller ocksa kan 
ett pigmentskikt anordnas mellan bararen och det ljuskansliga skiktet 
eller mellan bararen och det magnetiserbara skiktet, I detta fall er- 
halles svart tryck pa en vit bakgrund omjf&rgade tecken utnyttjas. Slut- 
ligen Sr det aven mojligt att med en mycket m5rk barare pigmentera 
sjalva det ljuskansliga skiktet i.en ljus ton, aven om detta ar mindre 
lampligt dels pa grund av att man da far en minsknarg av det fornStbara 
skiktets kanslighet, dels darf&r att pigmentpartiklar hamnar i fram- 
kallaren under framkallning och avs&tts pa bararens framsida med mag- 
netregistreringen 3 varigenom dennas kvalitet f6rs&mras. Dessutom kan 
det ljuskansliga skiktets mekaniska egenskaper paverkas. 
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Bararen 

Godtyckliga konventionella skiktbarare kan anvanda f6r detta 
Sndamal. Som exempel kan namnas ark- eller bandfQrmade skiktbarare av 
polyestrar, sarskilt polyetylentereftalat eller polykarbonat > och 
speciellt sadana, som &r baserade pa bis-f enylolalkaner . Andra lamp- 
liga material Sr cellulosaestrar sasom cellulosaacetat, polyvinyl- 
klorid 5 polyimider exempelvis av pyromellitsyra och p-f enylendiaminer 9 
nitrocellulosa, metaller sasom koppar, aluminium och dess legeringar, 
samt glasplattor. 

Bandformade skiktbarare har f oretrSdesvis bredder mellan 3 och 
60 mm. De kan ha Snskad langd, exempelvis mellan 0,5 och 2000 m och en 
tjocklek mellan ca 6 och 120 }*. 
Magnetiserbart skikt 

Konventionella magnetiserbara skikt kan anv&ndas 9 exempelvis 
metallskikt av f erromagnetiska metaller^ sasom jfirn A kobolt, nickel 
eller dessas legeringar. Magnetiserbara skikt av det slag., dar de f er- 
romagnetiska partiklarna &r dispergerade i ett lampligt bindemedel. 
kan Sven anvandas . Ferromagnetiska pulver av detta slag ar exempelvis 
metallpulver av j&rn, kobolt., nickel eller dessas legeringar„ ferro- 
magnetiska jarnoxider sasom y-Fe^ eller FegO^. eller f erromagnetisk 
kromdioxid eller ferromagnetiska oxidblandningar • 

Lampliga bindemedel omfattar exempelvis polymerer eller sarn- 
polymerer av vinylklorid^ vinylacetat, vinylacetaler eller andra poly- 
meriserbara monomer er. Filmbildande polyuretaner erhallna genom att 
polymerer eller polykondensater innehallande hydroxy Igrupper reagerat 
med polyisocyanater kan Sven anvandas. 

Registreringsbararen enligt uppfinningen framstalls pa normalt 
satt genom att det magnetiserbara skiktet anbringas pa skiktbllr aren . 
Det ljuskansliga skiktet anbringas daitfter pa baksidan, antingen i 
morker eller i dMmpat dagsljus^ beroende pa ljuskansligheten. 

Det Ijusk&nsliga skiktet exponeras darefter pa kgnt satt genoir 
originalet. Fort satt behandling ar givetvis beroende av det ljuskans- 
liga materialets natur. Behandlingsmetoderna ar emellertid kSnda och 
behttver h£r ej beskrivas i detalj . 

Registrering av akustisk information i det magnetiserbara skik- 
tet utfores fQretradesvis efter registrering av den optiska informa- 
tionen. Detta kan exempelvis lampligen utfSras genom att de redan syn- 
liga teienen pa registreringsbararen registreras genom att inf ormationen 
avlases i en mikrofon, som ar ansluten till en magnetregistreringsan- 
ordning pa vilken bandet, dvs registroingselementet , transporters. 
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Detta medfSr att den akustiska inf ormationen registreras pa exakt samma 
staile som den optiska inf ormationen. Den optiska inf ormationen ater- 
ges alltid med direkt ljus. 

Registreringselementen enligt uppf inningen, som nu innehaller 
akustisk och optisk information., kan exempelvis anvandas for audio- 
visuella andamal. Exempelvis kan saval tal som text presenters simul- 
tant fSr studerande i sprakskolor. Kn annan tillampning. ar framstall- 
nang av belagda kort fSr arkivandamal dgr synlig information kan iter- 
ges samtidigt som magnet inf ormation. 
E xempel 1 

En 6,25 mm bred polyesterbfirare forses med ett magnetiserbart 
skikt enligt exempel 1 i tyska patentet 8l4 22 5 . Ett ljuskansligt skikt 
av polyvinylalkohol, vars hydroxy lgrupper atminstone delvis fatt rea- 
gera med p-isocyanat-kanelsyreetylester , anbringas i gult ljus pa 
bararens andra sida i enlighet med exempel l i tyska patentet 
1 063 80.2. Efter torkning ar skikttjockleken ungefar 5-8^. 

Skriven information, vars bokstaver har en storlek av ca 4 mm 
kopieras darefter pa denna baksida fran ett original genom att bandet* 
i kontakt med originalet exponeras for en kolbagslampa (25 ampere) oi 
ett avstand av ca 40 cm under en tid av 20 S ek. Bandet framkallas dar- 
efter under 1,5 min. i en blandning av butylacetat . etylacetat och 
cyklohexanon (4:4:2), som aven innehaller ca 0,2 viktprocent av farg- 
amnet Isolan-svart GL (CI S 125). Bandet skoljes darefter kort i vatten 
i ett andra bad och torkas. 

Nar framkallningen fullbordats erhalles ett|ljudband, som efter 
registrering av den optiskt kopierade texten Sr lampat for avspelning 
pa en konventionell bandspelare. Samtidigt erhalles den registrerade 
mf ormationen pa ett sadant satt, att den kan avlasas direkt fran ban- 
dets baksida under fSrutsattning att bandet loper genom bandspelaren 
med en hastighet av mellan 2,4 och 4,75 cm per sek., beroende pa stor- 
leken av mellanrummen mellan bokstaverna. 
Exempel 2 

Polyesterbararen enligt exempel 1, som ar fSrsedd med ett mag- 
netiserbart skikt, forses pa baksidan med ett ca 10 tjockt skikt av 
polyvinylklorid (exempelvis den produkt, som tillhandahalles av 
Dynamit Nobel AG under varubeteckningen RHENOFLEX) innehillande 30-35 
viktprocent titandioxid baserad pa vikten av skiktbindemedlet . 

Ett under ljusinverkan f Srnatningsbart skikt enligt exempel 3 
i brittiska patentet 1 108 612 anbringas pa detta skikt i gult ljus. 
Denna ljuskansliga polymer innehaller sulf azidgrupper som under ljus- 
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inverkan f Srnatningsbara substituenter . Lamplig information exponeras 
pa detta skikt i enlighet med exempel 1 och framkallas pa satt som be- 
skrives i nyssnamnda patent. Efter fargning med ett lampat m8rkt farg- 
amne framtrader en synlig registrering med utomordentlig kontrast pa 
vit bakgrund, eller om ett positiv anvands som original, med Ijus- 
fargat tryck pa m5rk bakgrund. Sedan den talade informationen registre 
rats pa det magnetiserbara skiktet erhalles en kombinerad akustisk och 
synlig registrering sasom i exempel 1. 
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Patentkrav 

1. Regis treringslement for registrering av magnetisk/akus- 
tisk och optisk information, omf attande en bar are med ett magnetiser- 
bart skikt pa ena sidan och ett skikt for registrering av en optisk 
signal pa motsatt sida, varvid det magnetiserbara skiktet innehaller 
en ferromagnetisk aarnoxid eller en kromoxid dispergerad i ett film- 
bildande bindemedel, kannetecknat av att det ljuskans- 
liga skiktet ar fornatningsbart och best&r av polyvinylalkohol , en 
sampolymer innehallande vinylalkoholenheter , elier en sampolymer av 
styren innehallande hydroxylgrupper eller cyclogummi vardera inne- 
hallande l^uskansliga grupper av kanelsyraestergrupper , azido- eller 
sulfazidogrupper, och att bararen eller ett mellanskikt anordnat 
mellan det magnetiserbara skiktet och det ljuskansliga skiktet ar 
pigmenterat. „ ' 

2. Eegistreringselement enligt patentkrav 1 1, k a n n e - 
t e c k n a t av att bararen eller mellanskiktet innehaller ett 
vitt pigment. 

JWFSRDA PUBLIKATIONERs 
Storbritaftnien 843 541 , 843 542, 888 585 
Tjskland 1 063 802 (39 <k6), 1 O65 803 (39 c:6) 
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